46                                        ENCYCLOPÉDIE   CHIMIQUE
1° Fabrication du charbon ferreux ou carbide de fer, FeC2;
2° Fabrication du sodium métallique ;
3* Fabrication du chlorure double d'aluminium et du sodium.
Le chlorure double est ensuite décomposé par le Na et donne AL métal ïique.
Le carbide de fer s'obtient en mélangeant du fer en limaille avec du brai; on obtient, en le chauffant, une sorte de coke qui est le réducteur de la soude caustique.
:                                  La réduction se fait, à l'usine d'Oldham, dans une batterie de 20 fourneaux
placés sur deux rangs; la chaleur est produite par des gazogènes système Wilson (1).
La soude caustique et le carbide de fer sont mélangés, puis chauffés à 800 degrés dans de grands creusets ayant Om,46 de diamètre et Om,61 de hauteur; chacun contient 36 kilogrammes de matières.
Le sodium distille dans de petits condenseurs en fer.
Les proportions sont les suivantes : 6 parties de soude donnent 1 partie de sodium et 5 de carbonate de soude, tandis qu'il faut 3 parties de sodium et 10 parties de Cl pour produire 1 partie d'Aï.; il faut donc 18 parties de soude pour 1 partie d'Aï.
Le résidu de la préparation du sodium contenant 80 p. 100 de carbonate et 20 p. 100 de fer métallique est lessivé dans un appareil spécial et le carbonate soluble est enlevé à l'aide d'une pompe.
Il est revendu à la Société A. Chance et CIe, dont l'usine est contiguë et à laquelle on achète la soude caustique et l'acide chlorhydiïque.
Le sodium recueilli dans les condenseurs est mis dans des pots en fer bien secs et conservé dans l'huile pour empocher l'oxydation; il est réemployé pour les opérations ultérieures.
Pour la fabrication du chlorore double il y a 12 fourneaux à chaleur régénérée; chacun de ces fourneaux a pour côtés 5,7 et 10 mètres. Chaque fourneau contient 5 cornues; il y en a donc 60 en tout.
La production journalière est d'environ 6.000 livres, d'après l'Engineering, et 2.730 kilogrammes d'après Kosmann, de Breslau.
Le chlorure double contient 12 p. 100 environ d'Aï, et en rend à peu près 10 p. 100. Les chiffres exacts sont les suivants :
36 kilogrammes de chlorure double, ' -- •                                                                                      llk«,79 de Na et
13ks,6 de cryolithe ; *j                                                                                    donnent 3,63 d'Aï.
j
*\
l *                                          D'après le chiffre de M. Kossmann, on obtiendrait ainsi 275 kilogrammes
| ;                                     environ par jour, soit 82 tonnes par 300 jours ouvrés. Cependant, le rcpré-
Hr ,                                     sentant de la maison à l'Exposition ne certifiait que 50 tonnes par an.
Il est certain qu'il y a d'autant plus d'incertitude dans ces chiffres, que Ton
(1) L'usine de l'Aluminium company, qui exploite le procédé Costner, est située à Oldham station a Olburry, près Birmingham, chemin de fer du Gréât Western. :                                 'a suite de ce travail nous permettra de juger certaines installations existantes d'après les principes que nous venons d'émettre, et nous commencerons immédiatement par la description des procédés en usage.ntes pour établir une loi générale.3     laitons à teneur élevée obtenus à Kroges doivent leur fragilité; il est probable
